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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Intl^Konal application No. 

PCT7EP2003/002576 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| [ the international application as originally filed 

1^1 the description: 



1-48 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 
pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 
, filed with the demand 



1-16 



filed with the letter of 27 January 2004 (27.01.2004) 



the drawings: 



1-5 



pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



. , filed with the letter of 



I | the sequence listing part of the description: 



pages 
pages 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form 

□ 

filed together with the international application in computer readable form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

Hie statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



4. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — 1 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed** and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-16 



1-16 



1-16 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 



Literature taken into account: 

Dl: WO 02 066533 A (KELLY DAVID J; W T BURNETT & CO 

(US)) 29 August 2002 (2002-08-29) 
D2: US-B1-6 355 760 (PAPON ERIC ET AL . ) 12 March 

2002 (2002-03-12) 
D3: US-B1-6 201 035 (FISHBACK THOMAS L ET AL . ) 13 

March 2001 (2001-03-13) 

1. Novelty (PCT Article 33(2)) 

None of the above references discloses graft polyols with 
bimodal particle size distribution and a total solids 
content in the range of 5 to 65% by weight as specified in 
the present main claim. The subject matter of the 
application is thus novel. 

2. Inventive Step (PCT Article 33(3)) 

The International Preliminary Examining Authority concurs 
with the applicant's arguments regarding inventive step as 
presented in the final three paragraphs of the applicant's 
letter of 27 January 2004. In particular, the improved 
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INTERNATIONAL P] 




fARY EXAMINATION REPORT 




IKonal application No. 

/EP 03/02576 



flow properties of the claimed graft polyols do not appear 
to be suggested anywhere in the prior art. The subject 
matter claimed in the present application thus involves an 
inventive step. 
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Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/02576 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/ Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
Jahr) 15.03.2002 


Internationale Patentklassifikation (IPX) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C08G 1 8/40, C08G1 8/40 


Anmelder 

BASF AKTI ENG ESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationalen voriaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gernaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



JEl AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undvbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 


IE] 


Grundlage des Bescheids 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens flber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 




BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)II) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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20.02.2004 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03A)2576 



I. Grundlage des Berichts 

1. hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf e'tne 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind Ihm nicht beige fugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-48 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-16 eingegangen am 28.01 .2004 mit Schreiben vom 27,01 .2004 
Zeichnungen, Figuren 

1-5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde In der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkl nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. P Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 1-16 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: AnsprQche: 1-16 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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I NTE R N ATI O N ALE R VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/02576 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



In Betracht gezogene Literaturstellen: 

D1 : WO 02 066533 A (KELLY DAVID J ;W T BURNETT & CO (US)) 

29. August 2002 (2002-08-29) 
D2: US-B1-6 355 760 (PAPON ERIC ET AL) 12. Marz 2002 (2002-03- 

12) 

D3: US-B1-6 201 035 (FISHBACK THOMAS L ET AL) 13. Marz 2001 
(2001-03-13) 



1 . Neuheit (Art 33 (2) PCT) 

Keine der vorstehenden Literaturstellen offenbart Graftpolyole mlt bimodaler 
Teilchengrossenverteilung und einem Gesamtfeststoffgehalt im Bereich von 5 bis 65 Gew.- 
%, wie im Rahmen des vorliegenden Hauptanspruchs naher definiert. Somit ist der 
Anmeldungsgegenstand neu. 



2. Erfinderische Tatigkeit (Art. 33 (3) PCT) 

Den Argumenten der Anmelderin zur erfinderischen Tatigkeit in den letzten drei Absatzen 
des Anmelderschreibens vom 27. Januar 2004 vermag sich die intemationale vorlaufige 
Prufungsbehorde anzuschliessen. Insbesondere scheint das verbesserte Fliessverhalten 
der anmeldungsgemassen Graftpolyole durch den gesamten Stand der Technik nicht 
nahegelegt zu sein. Der Anmeldungsgegenstand beruht somit auch auf erfinderischer 
Tatigkeit. 
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Patentansprtiche 

1 . Graf tpolyole mit bimodaler Teilchengrofienverteilung und einem 
Gesamtfeststof fgehalt von 5 bis 65 Gew.-%, enthaltend- kleine 
Teilchen mit einem Teilchendurchmesser von 0,05 bis 0,7 (Jm 
und, groSe Teilchen mit einem Teilchendurchmesser von 0,4 bis 
5,0 pm, wobei sich die bei der Darstellung mit der Methode 
der Fraunhofer-Beugung in Verbindung mit Polarization Inten- 
sity Differential Scattering gemessenen Peaks der gro£en und 
kleinen Teilchen nicht tiberlappen, und einen Gesamtgehalt der 
Feststof f e mit den def inierten Teilchengr5£en, bestehehd aus 
einem Volumenanteil von 5 bis 45 % kleinen Teilchen und einem 
Volumenanteil von 95 bis 55 % -grofien Teilchen, wobei diese 
Volumenanteile sich zu 100 % ergSnzen-. 

2. Graf tpolyole gem^S Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie kleine Teilchen, die gekennzeichnet sind durch einen 
Peak, der beginnt in einem Bereich von 0,05 bis 0,08 jum und 
endet in einem Bereich von 0,4 bis 0,7 jjm, \ind groSe Teil- 
chen, die gekennzeichnet sind durch einen Peak, der beginnt 
in einem. Bereich von 0,4 bis 1,0 fim und endet in einem 
Bereich von 1,2 bis 5,0 fim, jeweils dargestellt mit der ' 
Methode der Fraunhofer-Beugung in Verbindung mit Polarization 
Intensity Differential Scattering, enthalten, wobei die ge- 
messenen Peaks sich nicht xiberlappen. 

3. Graf tpolyole gemafi Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet., 
dass sie eine urn mindestens 5 % geringere Viskositat bei 25°C 
im Vergleich zu einem GraftpolypI mit monomodaler Teilchen-. 
grdfcenverteilung und ausschliefclich kleinen oder grofien 
Teilchen aufweisen, unter der Voraussetzung dass sich die 

zu vergleichenden. Graf tpolyole nicht im Feststof fgehalt und 
in den Einsatzstof f en unterscheiden. 

4. Graf tpolyole gemaS einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die kleinen Teilchen einen Teilchen- 
durchmesser von 0,1 bis 0,5 pm und die groSen Teilchen 
einen Teilchendurchmesser von 0,5 bis 4,0 Jim aufweisen. 

5 . Graf tpolyole gema£ einem der Anspruche 1 bis 4 , dadurch 
gekennzeichnet, dass der Gesamtf eststof fgehalt des Graft - 
polyols 10 bis 50 Gew.-% betragt. 



Fig 
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Graftpolyole gemSS einem der Ansprtiche 1. bis 5, dadurch 
"gekennzeichhet, dass der Gesamtgeiialt der Feststof fe mit 
den def inierten TeilchengrSSen aus einem Volumenanteil von 
10 bis 40 ,% kleinen Teilchen und einem Volumenanteil von 
90 bis 60 % groJSen Teilchen besteht, wobei diese Volumen- 
anteile sich zu 100 % erganzen. 

Verfahren zur Herstellung von Graf tpolyolen mit bimodaler. 
Teilchengr5£enverteilung entsprechend Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens ein Graftpolyol mit mono- 
modaler TeilchengroSenverteilung mit kleinen Teilchen, die 
einen Teilchendurchmesseif von 0,05 bis 0,7 fim aufweisen, und 
mindestens ein Graftpolyol mit monomodaler TeilchengroSen- 
verteilung mit grofien Teilchen, die einen TeilchendurchmesSer 
von 0,4 bis 5,0 |4m aufweisen, in einem solchen Verhaltnis 
miteinander gemischt werden', dass der Gesamtf eststof f gehalt 
des entstandenen Graf tpolyols mit bimodaler Teilchengrofeen- 
verteilung aus einem Volumenanteil von 5 bis 45 % kleinen 
Teilchen und einem - Volumenanteil von 95 bis 55 % groSen 

Teilchen besteht, wobei sich die Volumenanteile zu 10 0 % 

> 

erganzen. 

Verfahren gemaS Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Graftpolyole mit monomodaler TeilchengroSenverteilung 
mit kleinen Teilchen solche mit einem Teilchendurchmesser 
von 0,1 bis 0,5 |lm eingesetzt werden. 

Verfahren gemafi Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Graftpolyole mit monomodaler TeilchengroSen- 
verteilung mit grofcen Teilchen solche mit einem Teilchen- 
durchmesser von 0,5 bis 4,0 Jim eingesetzt werden. 

Verfahren gema,S einem der Ansprtiche 7 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Graftpolyol mit monomodaler Teilchen- 
groSenverteilung mit kleinen Teilchen in einem Volumenanteil 
von 10 bis 40 % und das Graftpolyol mit monomodaler Teilchen- 
groSenverteilung mit groSen Teilchen in einem Volumenanteil 
von 90 bis 60 % eingesetzt werden, wobei diese Volumenanteile 
sich zu 100 % erganzen. 

Verfahren zur Herstellung von Graf tpolyolen mit bimodaler 
TeilchengroSenverteilung entsprechend Anspruch 1 in einem 
Semi Batch Verfahren, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Reaktionsvorlage jeweils mindestens ein Tragerpolyol , ein 
Makromer und ein Graftpolyol mit monomodaler TeilchengroSen- 
verteilung enthalt, wobei der Feststof fgehalt im resultieren- 
den Graftpolyol zu. mehr als 3 Gew.-% aus dem Festststoff- 
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gehalt des in der Reaktionsvorlage eingesetzten Graf tpolyols 
mit monomodaler TeilchengrdSenverteilung besteht, und das 
Gewicht des in der Reaktionsvorlage eingesetzten Makromers, 
• bezogen auf das Gesamtgewicht der eingesetzten ethylenisch 
• 5 ungesattigten Monomere, 1 bis 30 Gew*-% betr&gt, jedoch 

mindestens so groS ist, dass im weiteren Reaktionsverlauf 
kleine Teilchen gebildet werden- 

12. Verfahren gem&£ Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
10 die in der Reaktionsvorlage eingesetzte Makromermeng^ , 

bezogen auf die Menge der eingesetzten ethylenisch 
ungesattigten Monomere des resultierenden Graf tpolyols , 
2 bis 15 Gew.-% betragt. 

15 13. Verfahren gemaS Anspruch 11 oder 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Makromer ein Polyol mit einem mit tier en 
• Molekuiargewicht von mehr als 2000 g/mol und einer 

Funktionalitat > 2 ist, welches mindestens eine endstSndige, 
.. polymerisations fahige, ethylenisch ungesSttigte Gruppe 
20 besitzt. 

■ • ' 

14. Verfahren gemaS Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , dass das 
Makromer ein Polyol mit. einem mittleren Molekuiargewicht von 
mehr als 3000 g/mol ist. 

25 

15. Verwendung der Graftpolyole gemafe einem der Ansprftche 1 bis 6 
. zur Herstellung von Polyurethanen . 

16 . Verfahren zur Herstellung von Polyurethanen durch Umsetzung 
30 von organischen und/oder modifizierten organischen Poly- 

isocyanaten (a) mit Graf tpolyolen (b) und .gegebenenfalls 
weiteren gegeniiber Isocyanaten reaktive Wasserstof f atome auf - 
weisenden Verbindungen (c) in Gegenwart von Katalysatoren 
(d) , gegebenenfalls Wasser und/oder anderen Treibmitteln (e) 

35 und gegebenenfalls weiteren Hilfs- und Zusatzstof f en (f ) , 

dadurch gekennzeichnet, dass als Graftpolyole (b) solche 
mit einer bimodalen TeilchengroEenverteilung und einem 
Gesamtf eststof fgehalt von 5 bis 65 Gew--%, enthaltend kleine 
Teilchen mit einem Teilchendurchmesser von 0,05 bis .0,7 Jim . 

40 und groSe Teilchen mit einem Teilchendurchmesser von 0,4 bis 

5,0 fim, wobei sich die bei der Darstellung mit der Methode 
der Lichtstreuungsuntersuchung gemessenen Peaks der grofeen 
und kleinen Teilchen nicht (iberlappen, und einen Gesamtgehalt 
der Feststoffe mit den definierten Teilchengrofien, bestehend 

45 aus einem Volumenanteil von 5 bis 45 % kleinen Teilchen und 
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einem Volumerianteil von 95 bis 55 % grofien Teilchen, wobei 
diese Volumenanteile sich zu 100 % erganzen, eingesetzt 
werden. 
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